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ABSTRACT: 

A method of making a finely divided synthetic linear polyamide capable of forming a stable 
dispersion, comprises degrading a polyamide by mildly hydrolysing it with a dilute mineral acid at 
a temperature above 50 DEG C. to obtain a water-insoluble, readily attritable material which is 
then mechanically attrited. Swelling agents may be added prior to or after attrition to produce 
stable dispersions. Specified polyamides are those derived from diamines and dicarboxylic acids 
or from aminocarboxylic acids. Specified mineral acids are hydrochloric, sulphuric and nitric acid. 
Specified swelling agents are dilute aqueous solutions of C1 to C6 aliphatic acids e.g. formic, 
acetic, dichloracetic and trichloracetic acid, aqueous, phenol, cresol or resorcinol, water, sugar 
solutions, poiyols e.g. glycerol and alcohols e.g. ethanol and isopropanol. Shaped articles may 
be produced from the stable dispersions by extruding or casting the dispersion in the desired 
shape and then washing or immersing the article in water or a dilute alkaline solution. 
Polyhexamethylene adipamide is the exemplified polyamide. 
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Procedes de preparation de polyamides lineaires formant des dispersions coUoidales 
stables et noaveaux produits ainsi obtenus. (Invention : Orlando A. Battista.) 

Societe dite : FMC CORPORATION residant aux Etats-Unis d'Amerique. 

Demande le 24 octobre 1963, a 16* 19*\ a Paris. 
Delivre pax arrete du 26 octobre 1964. 
{Bulletin officiel de la Propriete industrielle, n° 49 de 1964.) 
(Demande de brevet deposee aux £tats-Unis SAmerique le 7 novembre 1962, 
sous le n° 236.148, au nom de M. Orlando A. Battista.) 


La presente invention se rapporte a des polya- 
mides. lineaires, finement di vises, pouvant former des 
dispersions coUoidales, stables dans des milieux li- 
quides de gonflement 

Les polyamides lineaires, synthetiques, formant 
des gels et finement divises, sont utiles dans la 
preparation de revetements pour des feuilles et des 
surfaces de support, en vue d'un melange avec 
des agregats de cristallites de cellulose sous forme 
de poudre de moulage, et d'un melange avec la 
cellulose ou avec des derives de la cellulose pour 
former des fibres ou des films. 

Ces polyamides sont obtenus selon des carac- 
teristiques de la presente invention en degradant un 
polyamide lineaire et synthetique, formant des fila- 
ments, par une hydrolyse moderee et ensuite en 
usant mecaniquement cette matiere par le frotte- 
ment pour obtenir des particules ayant la dimension 
de colloldes. 

Les polyamides lineaires, synthetiques, formant 
des filaments, qui sont utiles pour la presente in- 
vention, comprennent les substances decrites dans 
les brevets americains : 

N" 2.071.250, depose le 3 juillet 1931 ; 

N° 2.071.253, depose le 2 janvier 1935; 

N° 2.130.523. depose le 2 janvier 1935, et 

N° 2.130.946, depose le 9 avril 1937. 

Ces polyamides sont de deux types, a savoir 
ceux qui sont prepares par la polymerisation des 
acides monoaminomonocarboxyliques et ceux qu'on 
peut obtenir a partir de diamines et d'acides car- 
boxyliques dibasiques. 

Les polyamides peuvent etre aisement hydrolyses 
par Taction de solutions d'acides mineraux dilues. 
par exemple lacide chlorhydrique, 1'acide sulfuri- 
que et lacide nitrique a des temperatures au-des- 
sus de 50 °C. L etape d'hydrolyse dans le procede 
de la presente invention est suffisante pour briser 
ou detacher les surfaces amorphes dans la struc- 

64 2191 0 73 724 3 «+> 


ture fine du polymere afin d'obtenir, de maniere 
plus predominante, une matiere cristalline qu'on 
puisse user par le frottement, en employant des 
moyens de desintegration mecanique avec une 
quantite nominale d'energie. 

Dans le but de preparer des dispersions ou des 
gels stables de la matiere en polyamide, celle-ci 
peut etre traitee avec un agent de gonflement an- 
terieurement a I'usure par frottement, ou bien on 
peut d'ahord I'user par frottement, et puis la dis- 
perser avec agitation mecanique dans un milieu 
liquide de gonflement. 

Les agents de gonflement utilises pour la presen- 
te invention sont les milieux liquides qui gonfleront 
mais ne dissoudront pas le polyamide et compren- 
nent par exemple, des solutions aqueuses diluees 
d'acides aliphatiques inferieurs comprenant Pacide 
formique, 1'acide acetique, 1'acide dichloroacetiquc, 
1'acide rrichloroacetique et des melanges de phenol, 
de cresol et de resorcinol avec 1'eau. 

La desintegration mecanique -du polyamide par- 
tiellement degrade peut etre realisee de plusieurs 
manieres par exemple en le soumettant a I'usure 
par frottement dans un broyeur, ou a une action 
coupante a vitesse elevee, ou a Taction de pressions 
elevees. La desintegration de la matiere en polyami- 
de est realisee en presence d'un milieu liquide, bien 
que, lorsqu'on emploie seulement des pressions ele- 
ven un tel milieu, tout en etant desirable, n'est pas 
necessaire. 

La solution d'acide formique diluee est un mi- 
lieu prefere, mais d'aurres liquides conviennent, y 
compri? 1'eau, une solution de sucre, des polyols, 
parmi lesquels le glycerol est un exemple, et des 
alcools, particulierement 1'ethanol et 1'isopropanol. 
Quel que soit le procede utilise, la desintegration 
est realisee a un point tel que la matiere particu- 
Iiere resultante est caracterisee par le fait qu'elle 
forme une suspension stable dans le milieu liquide 
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de gonflement dans lequel elle est usee .par frotte- 
ment, oa dans lequel elle est dispersee iriterieure- 
ment Par suspension stable, on veut dire que la 
matiere usee par frottement ne se sedimentera pas 
mais qu'efle restera en suspension indefiniment, 
meme pendant des periodes de temps mesurees en 
semaines ou en mois. Pour des concentrations infe- 
rirures de la matiere usee par frottement, la sus- 
pension est une dispersion, tandis qu'a des concen- 
trations superieures, c'est un gel. 

Apres la disintegration mecanique de la matiere 
hydrolysee, le produit resultant, que ce soit une 
dispersion ou un gel, peut etre employe comme tel; 
ou bien ii peut etre seche, ou bien il peut etre 
soubaitabie de le separer en fractions ayani une 
distribution plus uniforme dans les dimensions des 
•parti cules. La matiere usee par le frottement et se- 
chee est aisement redispersee dans un milieu liquide 
de gonflement a 1'aide d'un agitateur du type melan- 
geur fblendor). 

Les articles faconnes peuvent etre formes a par- 
tir des dispersions stables de la presente invention 
en dormant a la dispersion la forme desiree, par 
exemple, en extrudant ou en moulant, et puis en 
lavant ou en im merge ant rarticle dans I'eau ou 
dans une solution alcaline diluee, par exemple, la 
soude. 

L'exemple suivant est presente pour mieux indi- 
quer le procede et le produit de la presente inven- 
tion : 

150 g de fibres de tissus d'adipamide de poly- 
bexamethyiene ont ete hydrolysis pendant 8 beures 
a 72 °C, dans 1 150 cm 3 de solution aqueuse d'acide 
cblorbydrique a 5 %. Apres avoir lave le poly amide 
hydrolyse avec de I'eau jusqu'a. ce que la plupart 
de 1'acide ait ete retire, on 1'a rapidement use par 
frottement (20 minutes) dans un melangeur connu 
sous le nom de Hobart, et puis pendant 7 minutes 
dans un appareil connu sous le nom de « Mi xm as- 
ter », dans I'eau, avec une concentration en solide 
de 35 %, afin de reduire le produit a une masse 
pateuse et fibreuse. 400 cm 3 d'une solution aqueuse 
d'acide formique a 90 % ont ete ajoutes a cette 
masse fibreuse, qui a ete melangee et qu'on a laisse 
reposer toute la nuit a la temperature ambiante. Le 
melange acide a ete neutralise a un pH de 7 avec 
la soude et toute la suspension a ete dialysee toute 
la nuit. Apres filtration, le produit a retenu une 
grande quantite d'eau et on a ajoute un supplement 
d'eau pour obtenir une concentration en solide de 
10 %. Le melange a ete use par frottement pendant 
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20 minutes dans un appareil connu sous le nome de 
« Mixmaster » pour obtenir un gel lisse et stable. 

On a trouve qu'un film mince pouvait etre pre- 
pare a partir de ce gel apres l'avoir dilue a une 
concentration en solide de 32 % dans 1'acide for- 
mique concentre, et en avoir moule une feuille dans 
de I'eau ou dans un alcali dilue. 

La presente invention n'est pas limitee a 1 ex- 
emple de realisation qui vient d'etre decrit. elle 
est au contraire susceptible de vari antes et de mo- 
difications qui apparaitront clairement a 1'homme de 
Part. 

RESUME 

La presente invention concerne : 

L Un procede de preparation d'un polyamide 
lineaire, synthetique, finement divise, pouvant for- 
mer une dispersion stable, dans lequel on degrade 
ledit polyamide par un traitement a"bydrolyse mo- 
dere pour obtenir une matiere insoluble dans I'eau 
et qu'on peut user facilement par frottement, et 
puis on use mecaniquement ladite matiere pour 
obtenir le polyamide finement divise. 

Un tel procede peut comporter en outre, pour 
sa realisation les dispositions suivantes prises ensem- 
ble ou separeraent : / 

1° Le polyamide est hydrolyse par une solution 
d'acide chlorbydrique dilue a une temperature au- 
dessus de 50 °C; 

2° Le polyamide hydrolyse est traite par un 
agent gonflant avant 1'usure mecanique par frotte- 
ment; 

3° L'agent gonflant peut etre une solution aqueuse 
d'acide formique. 

II Un procede de formation d'un article facon- 
ne, dans lequel on forme I'article fagonne a partir 
d'une dispersion colloidale stable de polyamide li- 
neaire, synthetique, finement divise, partiellement 
hydrolyse, dans un milieu gonflant liquide pour ledit 
polyamide, et puis on traite I'article fagonne par 
I'eau ou par une solution aqueuse diluee. 

III. A titre de produits industrials nouveaux. 
polyamide lineaire, synthetique, finement divise et 
partiellement hydrolyse, prepare selon le procede 
n° L et dispersion colloidale stable du polyamide 
cite dans un milieu liquide de gonflement pour 
ledit polyamide prepare selon le procede II. 

Society dite : F M C CORPORATION 
Par procuration : 
Louis CmtaEAU & Pierre Louis Ch£heau 
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Perf ectionnement anx tentes avec cuisine. 


Societe anonyme dite : ANDR£ JAMET (FABRIQUE DE TENTES ET SACS DE C0U- 
CHAGE) residant en France (Isere). 

Demande le 25 octobre 1963, a 13 b 50°, a Pans. 
Delivre par arrete du 26 octobre 1964. 
(Bulletin officiel de la Propriete industrielle, n° 49 de 1964.) 

(Brevet (TutveTUion dont la delivranee a ete ajournee en execution de F article 12, § 7, 
de la hi du 5 juillet 1844 modifiee par la loi du 7 avril 1902.) 


On sait qu'on recherche toujours a augmenter 
ia capacite de iogement des tentes sans pour autant 
accroitre excessivement leur volume d'encombre- 
ment. C'est ainsi qu'en particulier pour les tentes 
dites « a armature » on a deja realise une enceinte 
complementaire en extension sur une partie de Tune 
des faces de la tente, generalement la face arriere; 
cette enceinte, dans laquelie on a acces par 1'inte- 
rieur de la tente, est generalement appelee « cui- 
sine » en terme dc camping. 

Le toit des cuisines est constitue par un seul 
panneau fixe par son bord arriere a la face de la 
tente et qui s'etend vers l'exterieur dans une position 
inclinee vers le sol, pour constituer un versant, ce 
toit est supporte par deux mats vers son bord avant. 
A ce toit sont raccordes les panneaux verticaux 
constituant les murs de la cuisine. 

Cette realisation presente certains inconve- 
niettts : 

En cas de pluie, le versant unique, qui presente 
une surface relativement grande, supporte un poids 
d'eau provoquant rapidement une deformation du 
toit, il se forme alors une poche d'eau et il en re- 
sulte des risques d'infiltration de cette eau a I'inte- 
rieur de la cuisine si, par inadvertance, on prend 
contact avec le tissu du toit a Tendroit de la poche; 

Du fait de Tinclinaison du toit, la hauteur de la 
cuisine, au voisinage de son mur de face, est tres 
reduite ce qui iimite la capacite de Iogement de la 
cuisine et, de plus, augmente les risques de prendre 
contact avec le toit lorsqu'on penetre dans ia cui- 
sine. 

Cest en vue de remedier a ces inconvenients que, 
suivant Tinvention, il est prevu de realiser le toit 
a deux versants inclines sur les faces laterales de la 
cuisine. 

De ce fait, pour une meme surface au sol, 
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chacun des versants a une surface reduite par rap- 
port a la surface du versant unique, les risques de 
formation d'une poche d'eau sont done reduits; de 
plus, la hauteur au voisinage du mur de face de la 
cuisine est la meme que celle de i'ouverture d'ac- 
ces dans la cuisine, ce qui facilite grandement les 
possibiiites de penetration dans la cuisine. 

La description qui va suivre en regard du des- 
sin annexe, donne a titre d'exemple non iimitatif, 
fera bien comprendre comment 1'invention peut etre 
realisee, les particularites qui ressortcnt tant du 
dessin que du texte faisant, bien entendu, partie de 
ladite invention. 

La figure 1 montre la face arriere d'une tente 
coinportant une cuisine realisee a la maniere ha- 
bituelle. 

La figure 2 montre la face arriere d'une tente 
avec cuisine dont le toit est realise conformement a 
l'invention. 

Sur la figure 1, on voit en 1 la face arriere d'une 
tente comportant une cuisine. 

Cette cuisine est constituee par des murs late- 
raux 2 et 3, un mur de face 4 et un toit 5, 1'acces a 
J'interieur de cette cuisine est assure par le moyen 
d'une ouverture prevue dans la paroi arriere 1 de 
la tente. 

Le toit 5 est a un seul versant incline vers 
Pavant et presente done, de ce fait, les inconve- 
nients susindiques. 

Conformement a l'invention, le toit 6 de la 
cuisine est a deux versants inclines chacun vers les 
faces laterales 7 et 8 de la cuisine. 

Dans ces conditions, la surface du mur de face 
9 peut etre ia meme que celle delimitee par les 
lignes de raccordement, d'une part, entre les murs 
7, 8, le toit 6, et, d'autre part, la face 1 de la tente 
et, d'une fajon generale, de celle de I'ouverture 


[1.380.738] — 2 

dormant acces a la cuisine depuis Finterieur <3e ia 
tente. 

Les deux versants du toit 6 ont chacun one sur- 
face reduite par rapport a. la surface du toit 5, 
ce qui limite beancoup les risques de formation 
de poches d'eau. 

II va de soi que des modifications peuvent etre 
apportees aux modes de realisation qui viennent 
d'etre decrits, notamment par substitution de moyens 
techniques equivalents, sans que Yon sorte pour 
cela du cadre de la presente invention. 


RESUME 

La presente invention a pour objet un perfection- 
nement apporte aux tentes avec cuisine suivant Je- 
quei le toit de la cuisine est a deux versants incli- 
nes vers les murs lateraux de la cuisine. 

ditB : ANDRE JAMET 
(FABRIQUE DE TENTES ET SACS DE COUCHAGE) 

Par procuration : 
J. Casanova (Cabinet Ahmbngaud jeune) 
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